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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@) Verwendung von polykationischen Kondensationsprodukten als farbfixierenden Zusatz zu Waschmitteln und 
Waschenachbehandlungsmitteln 

@ Verwendung von polykationischen Kondensationspro- 
dukten, die erhaltlich sind durch Kondensation von 

(a) Piperazin, 1-Alkylpiperazinen mit 1 bis 25 C-Atomen in 
der Alkylgruppe, 1,4-Dialkylpiperazinen mit 1 bis 25 
C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Bis-(3-aminopropyl)-pi- 
perazin, 1-(2-Aminoethyl)piperazin, 1-(2-Hydroxyalkyl)pi- 
perazinen mit 2 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, Imi- 
dazol, C-j- bis C25-Alkylimidazolen oder Gemischen der 
genannten Verbindungen mit 

(b) Alkylendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder 
Bis-epoxiden 

im Molverhaltnis 1 : 0,8 bis 1 : 1,1 und gegebenenfalls 
Quaternierung der Kondensationsprodukte mit C 4 - bis 
C 2 5-Alkylierungsmitteln oder durch Erhitzen von Trietha- 
nolamin oder Triisopropanolamrn in Gegenwart saurer 
Katalysatoren und Quaternierung der Kondensationspro- 
dukte mit C 4 - bis C25-Alkylierungsmitteln als farbfixieren- 
| den Zusatz zu Waschmitteln und Waschenachbehand- 
lungsmitteln sowie Waschmittel, die 

(i) 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Ten- 
sids, 

(ii) 0 bis 4,0 Gew.-% eines anionischen Tensids und 

(iii) 0,05 bis 2,5 Gew.-% der polykationischen Kondensati- 
onsprodukte 

als farbubertragungsinhibierenden und farbablosungs- 
vermindernden Zusatz enthalten und Waschebehand- 
lungsmittel, die einen Weichspuler, ein nichtionisches 
Tensid und 0,1 bis 2,5 Gew.-% der genannten polykationi- 
schen Kondensationsprodukte enthalten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von polykationischen Kondensationsprodukien als farbubenragungsinhibie- 
renden und farbablosungsvennindernden Zusatz zu Waschmitteln und Waschenachbehandlungsmitteln sowie Wasch- 
5 mittel und Waschenachbehandlungsinittel. die polykationische Kondensationsprodukte enthalten. 

Beini Waschen von gefarbten Textilien wird der Farbsioff teilweisc von den gefarbten Textilien abgelost und aus der 
Waschflotte auf andere Gewebe ubertragen. Wenn man beispielsweise weiBe Wasche mil farbigen Textilien gemeinsatn 
wascht. wird die weiBe Wasche angeschmulzt. Urn cinen Ubergang des abgelosten Texiilfarbstoffs aus der Waschflotte 
auf das Waschgut zu verhindern, wurden sogenannte Color- Waschniitlel entwickelt, die polymerc Farbubertragungsinhi- 
io bitoren enthalten. Dabei handelt es sich beispielsweise urn Homo- und Copolvmerisate von Vinvlpvrrolidon und Vinvli- 
midazol, vgl. DE-B-22 32 353 und DE-A-28 14 287. 

Aus der EP-A-0 462 806 ist die Verwendung von kationischen Farbstoffixiermitteln in Waschenachbehandlungsba- 
dern zusamnien mil Weichspiilern bekannt. Die Nachbehandlung der Wasche erfolgi in den Ciblicherweise ini FTaushall 
verwendeien Waschmaschinen bei Temperaturen unterhalb von 40°C. Die FarbstoOixiermittel konnen gemaB den Anga- 
15 ben in der Anmeldung auch in nichtionischen Waschmitteln eingesetzt werden. Die kalionischen Fixiermiitel verlangsa- 
nien die Ablosung des Farbsioffs voin gefarbten Textilgut wahrend des Bchandlungsprozesses. 

Der vorliegenden Erfindung liegl die Aufgabe zugrunde, wirksamere Mittel zur Unterdriickung der FarbstolYablosung 
und der Farbstoffubertragung auf andere Textilien wahrend des Waschens und wahrend der Nachbehandlung von gefarb- 
ten Textilien zur Verfiigung zu stellen. 
20 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost mil der Verwendung von polykationischen Kondensationsprodukien, die 
erhalllich sind durch Kondensaiion von 

(a) Piperazin, 1 -Alkylpiperazincn mil 1 bis 25 C-Atoinen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen tnii 1 bis 25 
C-Atomen in der Alkylgruppe, K4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin, l-(2-Aminoethyl)piperazin. l-(2-Hydroxval- 

25 kyl)piperazinen mil 2 bis 25 C-Atonien in der Alkylgruppe. Imidazol, C|- bis C->5-C-Alkylimidazolen oder Gemi- 

schen dergenannten Verbindungen mil 

(b) Alkylendihalogeniden. Epihalogenhydrinen und/oder Bisepoxiden 

im Molverhaltnis 1 : 0,8 bis 1 : 1,1 und gegebenenfalls Quaternierung der Kondensaiionsprodukte mit C 4 - bis 
C^s-Alkylierungsmitteln 

M) oder durch Erhitzen von Trieihanolamin oder Triisopropanolamin in Gegenwart saurer Katalysaioren und Quater- 

nierung der Kondensaiionsprodukte mil C 4 - bis Ci^s-Alkylierungsmitleln 

als farbubertragungsinhibierenden und farbablosungsvennindernden Zusatz zu Waschmitteln und Waschenachbe- 
handlungsmitteln. 

.*5 Vorzugsweise verwendet man hierfur Kondensaiionsprodukte, die erhalllich sind durch Kondensation von 

(a) Piperazin, l-(2-Hydroxyethyl)piperazin, l-(2-Aminoethyl)piperazin, Imidazol, C|- bis C^-C-Alkyiimidazolen 
oder Mischungen dergenannten Verbindungen mit 

(b) 1 ,2-Dichlorethan, 1 ,2-Dichlorpropan, 1 ,3-Dichlorpropan, 1 ,4-Dichlorbutan, Epichlorhydrin. Bis-epoxibutan 
40 oder Mischungen der genannten Verbindungen und 

gegebenenfalls 

(c) Quaternierung der Kondensaiionsprodukte mit Cg- bis C-^-Alkylhalogeniden oder Cg- bis C22~Epoxiden 
oder durch Erhitzen von Triethanolamin oder Triisopropanolamin mil sauren Katalysatoren und Quaternierung der 
Kondensaiionsprodukte mil C^-C^-Alkylhalogeniden oder G^-^-ttpoxiden. 

45 

Die Molmasse der Kondensaiionsprodukte betriigt beispielsweise 500 40 bis 100 000. vorzugsweise 1000 bis 50 000. 
Besonders bevorzugt sind kationische Kondensationsprodukte mit Molmassen in dem Bereich von 1500 bis 25 000. 

Der Quaiernierungsgrad der Atninogruppen der Kondensaiionsprodukte betriigi beispielsweise mindestens 25%, vor- 
zugsweise mindeslens 50%. Die besten Ergebnisse werden mil kationischen Kondensationsprodukten erhalten, bei de- 
50 nen der Quaternierungsgrad der Aniinogruppcn 70 bis 100%betragt. Die oben beschriebenen Kondensationsprodukte 
sind aus der EP-B 0 209 787 und der EP-A-0 223 064 als Nachbehandlungsmittel zur Verbesserung der NaBechtheiten 
von Farbungen und Drucken mil Reakiivfarbstoffen bekanni. Bei den erhndungsgemaBen Anwendungen werden beson- 
ders bevorzugl polykationische Kondensationsprodukte eingesetzt, die durch Umsetzung von 

55 (a) Piperazin und/oder Imidazol mil 

(b) Epihalogenhydrin 

oder durch Erhitzen von Triethanolamin oder Triisopropylamin in Gegenwart saurer Katalysatoren 

und anschlieBende Umsetzung mil G4- bis CT^-Alkylchloriden, insbesondere Cg- bis Gp-Alkylhalogeniden wie ins- 

besondere Benzylchlorid erhalllich sind. 

60 

Die polykationischen Kondensationsprodukte sind in Wasser loslich bzw. darin leicht dispergierbar. Sie werden vor- 
zugsweise durch Reaktion der Komponenten in waBrigein Medium oder in Substanz hergestellt. Falls man die Konden- 
sation in waBriger Losung vornimmt, betriigt die Konzentration der nichtwaBrigen Bestandteile beispielsweise 10 bis 80 
vorzugsweise 20 bis 60 Gew.-%. 
65 Die oben beschriebenen polykationischen Kondensationsprodukte werden erfindungsgemaB entweder als Zusatz zu 
Waschmitteln verwendet oder als Zusatz zu Waschenachbehandlungsmitteln. Die kationischen Kondensationsprodukte 
verhindern bzw. unterdriicken die Ablosung von Farbstoffcn von gefarbten Textilien wahrend des Waschprozesses oder 
wahrend der Nachbehandlung. Die erfindungsgemaB zu verwendenden Kondensationsprodukte erreichen beispielsweise 
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in Abwesenheit von Anionentensiden bcreils bei Konzeniraiionen von 10 bis lOOppni in derWasch- b/.w. Spulfloltc das 
Wirkungsmaxinium. Eine weitorc Steigerung dcr Einsatzmenge bringt prakiisch keine Steigerung dcr Wirksamkeii. Da- 
gegen benotigt man bei Einsatz von aus EP-A-0 462 806 bekannten Farbstofiixierungsmitteln Konzeniraiionen von ca. 
500 ppni, um die mil den erhndungsgeniaBen Kondensalionsproduklen erzielbare Wirkung zu erreichen. 

Gegenstand der Erfindung sind auBerdem Waschmittel. die 5 

(i) I bis 50 Gew.-% mindeslens eines nichlionischen Tensids, 

(ii) 0 bis 4,0 Gew.-% vorzugsweisc bis 2,5% eines anionischen Tensids und 

(iii) 0,05 bis 2,5 Gew.-% mindeslens eines polykaiionisehen Kondensarionsationsprodukis 10 
enthalten, das erhaltlich isl durch Kondensation von 

(a) Piperazin, 1 -Alkylpiperazinen mil I bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen mil 1 bis 25 
C-Atomen in der Aikylgruppe, 1 ,4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin. l-(2-Atninoethyl)piperazin, l-(2-Hydroxyal- 
kvl)piperazinen mil 2 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, Imidazol, C,- bis C25-Alkyliinidazoien oder Gemischen 

der genannten Verbindungen mit 15 

(b) Alkylendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder Bisepoxiden 

im Mol verbal tnis 1 : 0,8 bis 1 : 1.1 und gegebenenfalls Quaternierung der Kondensalionsprodukle mil C 4 - bis 
CN.s-Alkylicrungsniiiieln 

oder durch Erhilzen von Trioihanolaniin oder Triisopropanolanrin in Gegenwart saurer Kaialysaioren und Quater- 
nierung der Kondensaiionsprodukte mit C 4 - bis C^-Alkylierungsmitleln. 20 

Geeignete nichtionische Tenside sind beispielsweisc alkoxylierte C 8 - bis C^-Alkohole. Die Alkoxylierung kann mit 
Ethylenoxid, Propylenoxid und/oder Butylenoxid durchgefuhrt werden. Als Tenside einsetzbar sind hierbei samtliche al- 
koxylierien Alkoholc. die mindeslens zwei Molekule eines vorstehend genannten Alkylenoxids addiert enlhaiten. Bei 
den erwahnten Alkylenoxidaddukten kann es sich um Blockpoiymerisate von Ethylenoxid, Propylenoxid und/oder Bu- 25 
tylenoxid oder um Anlagerungsprodukie handeln, die die genannten Alkylenoxide in statistischer Verleilung enthalten. 
Die nichlionischen Tenside enthalten pro Mol Alkohol beispielsweisc 2 bis 50, vorzugsweisc 3 bis 20 Mol mindeslens ei- 
nes Alkylenoxids addiert. Vorzugsweise setzl man als Alkylenoxid Ethylenoxid ein. Die Alkoholc lei ten sich vorzugs- ^ 
weise von Verbindungen mit 10 bis 18 KohlenslolTaiomen ab. Hierbei kann es sich um nattirliche oder um synthetische v 
Alkoholc handeln. 30 % 

Eine weitere Klasse nichtionischer Tenside sind Alkylpolyglucosidc mit 8 bis 22. vorzugsweisc 10 bis 18 Kohlensiof- ; jf 

l'atomen in der Alkylkeite. Diese Verbindungen enthalten beispielsweisc 1 bis 20, vorzugsweisc 1,1 bis 5 Glucosidein- '3§t 
licit en. 

Eine andere Klasse nichtionischer Tenside sind N-Alkvlglucatnide der allsemeinen Slruktur I bzvv. 11 
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wobei A ein C 6 - bis (J^-Alkyl, B ein H oder C r bis C 4 -Alkyl und C ein Polyhydroxyalkanyl-Rest mil 5 bis 12 C-Ato- 
men und mindeslens 3 Hydroxygruppen isl. Vorzugsweise stent A fur C 10 - n ^ s C|s*Alkyl-, B fiirCT-I 3 - und C fur einen C 5 
oder Cg-Rest. Beispielsweisc crhalt man derartige Verbindungen durch die Acylierung von reduzierend aminierten Zuk- 
kern mit Saurechloriden von C l0 -C 18 -Carbonsauren. Die Waschmittelfonnulierungen enthalten vorzugsweise mit 3-12 45 
Mol Ethylenoxid ethoxylierte C| 0 -Cg-Alkohole, besonders bevorzugt eihoxylierie Feiialkohole als nichtionische Ten- 
side. 

Weitere, bevorzugt in Betracht kommende Tenside sind die aus der WO-A-95/1 1 225 bekannten endgruppenverschlos- 
senen Fettsaureamidalkoxylate der allgemeinen Forme 1 

50 

Rl CO NH (CH 2 ) n O (AO) x R 2 (HI) , 

in der R 1 einen C 5 - bis G2|-Alkyl- oder - Alkenylrest bezeichnet, 

R~ eine C|- bis C 4 -Alkylgruppe bedeutet, 55 
A fiir C 2 - bis C 4 -Alkylen steht, 
n die Zahl 2 oder 3 bezeichnet und 
x einen Weri von 1 bis 6 hat. 

Beispiele fiir solche Verbindungen sind die Umsetzungsprodukte von n-Butyllriglykolamin der Fonnel 
H 2 N-(CH2-CH2-0)3-C 4 I-T 9 mit Dodecansauremethylester oder die Reaktionsprodukle von Elhyltetraglykolamin der For- 60 
mel H 2 N-(CH2-CH2-0) 4 -C2H 5 mil einem handelsublichen Gemisch von gesattigien C 8 - bis C 18 -Feltsauremelhylestern. 

Die pulver- oder granulaiiormigen Waschmittel konncn auBerdem einen oder mehrere Builder enlhaiten. Als anorga- 
nische Buildersubstanzen eignen sich z. B, alle ublichen anorganischen Builder wie Alumosilikate, Silikate, Carbonate 
und Phosphate. 

Geeignete anorganische Builder sind z. B. Alumosilikate mil ionenaustauschenden Eigenschaften wie z. B. Zeoliihe. 65 
Verschiedene Typen von Zeolithen sind geeignet, insbesondere Zeolilh A, X, B, P, MAP und HSin ihrer Na-Form oder in 
Formen, in denen Na leilweise gegen andere Kationen wie Li, K, Ca, Mg oder Ammonium ausgeiauscht sind. Geeignete 
Zeoliihe sind beispiels weise beschrieben in EP-A-0 038 591, EP-A-0 021 491, EP-A-0 087 035, US-A-4 604 224, 
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GB-A-2 013 259, EP-A-0 522 726, EP-A-0 384 070 unci WO-A-94/2425 1. 

Weitere geeignete anorganischc Builder sindz. B. ainorphe odor krisialline Silikale wit* z. B. amorphe Disilikate, kri- 
stalline Disilikate wie das Schichisi tikat SKS-6 (Hersieller Hoechst AG). Die Silikate konnen in Form ihrer Alkali-, Erd- 
alkali- oder Ammoniumsalze eingesetzt werden, Vorzugsweisc werden Na-, Li- und Mg-Silikale eingesetzt. 
5 Weitere geeignele anorganische Buildersubstanzen sind Carbonate und Hydrogencarbonale. Diese konnen in Form ih- 
rer Alkali-. Erdalkali- oder Ammoniumsalze eingeselzt werden. Vorzugsweise werden Na-, Li- und Mg-Carbonate bzw. 
T-Iydrogencarbonate. insbesondere Natriumcarbonat und/oder Natriunihydrogencarbonat eingeselzt. 

Die anorganischen Builder konnen in den Waschmitteln in Mengen von 0 bis 60Gew.-% zusammen niit gegebenen- 
falls zu verwendenden organischen Cobuildern enthalten sein. Die anorganischen Builder konnen entweder allein oder in 
10 beliebigen Konibinationen niiteinander in das Waschniittel eingearbeitel werden. 

In pulver- oder granulatfbnuigcn oderanderen testen Waschmittelforniulierungen sind organische Cobuilder in Men- 
gen von 0 bis 20 Gew.-%. vorzugsweise in Mengen von 1 bis 15 Ge\v.-% zusanunen mit anorganischen Buildern enthal- 
ten. Die pulver- oder granulatfbnuigen Vollwaschmittel konnen auBerdem sonstige Libliche Bestandteite wie Bteichsy- 
stenie bestehend aus mindestens eineni Bleichmiitel, gegebenenfalls in Komhination mil eineni Bleichaktivator und/oder 
15 eineni Bleichkatalysator sowie andere ubliche Bestandteile wie Soil-release Poly mere. Vergrauungsinhibitoren, Enzyme, 
anorganische Stellmittel wie Natriumsulfat. Koniplexbildner, oplische Aufheller. FarbsiolVe, Parfumole. Schaumdamp- 
fer, Korrosionsinhibitoren, Phosphate und/oder Phosphonaie in den ublichen Mengen enthalten. 

Die Waschniittel sind vorzugsweise frei von anionischen Tensiden. konnen sie jedoch als Komponente (ii) in Mengen 
bis zu 4 Gew.-%. vorzugsweise bis zu 2,5 Gew.-%, enthalten. Als anionische Ten side eigenen sich beispielsweise Feltal- 
2o koholsull'ate von Fcttalkoholen mil 8 bis 22 KohlenstoLVatomen, sulfatierte, ethoxylierte G 8 - bis C^-Alkohole bzw. de- 
re n wasserldsliche Alkalimetall- und Ammoniumsalze, Weitere geeignele anionische Ten side sind Alkylsullbnate wie 
C 8 - bis (J^-Alkansullbnate sowie Seifen wie beispielsweise die Alkatimetallsalzevon C 8 - bis (,\ 4 -Carbonsauren. AuRer- 
dem eignen sich als anionische Tenside C9- bis C^o-Linearalkylbenzolsultbnaie (LAS). Die anionischen Ten side konnen 
audi beispielsweise in Form der Hydroxyethylanmionium-. Di(hydroxyelhvl)ammoniuni- und Trif hydroxyethyl)ammo- 
25 niumsalze eingeselzt werden. Falls die errindungsgemaBen Waschniittel anionische Tenside enthalten, werden vorzugs- 
weise Seifen. Acylsarkosinale oder sulfatierte eihoxylierte C^-C^-Alkohole eingeselzt. 

Die Waschniittel enthalten erlindungsgemaB als Komponente (iii) 0.05 bis 2,5, vorzugsweise 0.1 bis L0Gew.-% min- 
destens eines der oben beschriebenen kationischen Kondcnsationsprodukte. 

Fin weiterer Gegenstand der Frfindung sind Waschenachbehandlungsmittel, die 

JO 

(i) 1 bis 50 Gew.-% eines Weichspulers fur Wiische, 

(ii) 1 bis 50 Gew.-% eines nicht ionise hen Tensids und 

(iii) 0,1 bis 2,5 Gew.-% eines polykationischen Kondensationsprodukts 
enthalten. das erhaltlich ist durch Kondensation von 

:>5 (a) Piperazin, 1-Alkylpiperazinen mil 1 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen mit 1 bis 25 

C-Atomen in der Alkylgruppe, L4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin, 1 -(2-Arninoethyl)piperazin. 1 -(2-Hydroxyal- 
kyOpiperazinen mit 2 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe oder durch Erhitzcn von Triethanolainin oder Triisopro- 
panolamin in Gegenwart saurer Katalysatoren und Quaternierung der Kondcnsationsprodukte mil C 4 - bis C25-AI- 
kylierungsniitleln, Imidazol, C[- bis (.o^-Alkyiimidazolen oder Gemischen der genannten Verbindungen mit 

40 (b) Alkylendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder Bisepoxiden 

im Molverhaltnis 1 : 0.8 bis 1:1,1 und gegebenenfalls Quaternierung der Kondcnsationsprodukte mil C4- bis 
C^-Alkylicrungsmilteln, oder durch Erhitzen von Triethanolainin oder Triisopropanolamin in Gegenwart saurer 
Katalysatoren und Quaternierung der Kondcnsationsprodukte mit C 4 - bis C^-Alkyiierungsmilteln. 

45 Die Waschenachbehandlungsmittel enthallen als Komponente (i) 1 bis 50, vorzugsweise 2,5 bis 30 Gew.-% eines 
Weichspulers fur Wiische. Geeignele WeichspLiler sind beispielsweise qualernare Amnioniumverbindungen, Polysilo- 
xane und nichtionische Celluloseether, vgl. beispielsweise EP-A-0 239 910.EP-A-0 150 867 und EP-A-0 213 730. 
Weichspuler fur Wiische sind beispielsweise Dialkyldimethylammoniumchloride und Alkylimidazolitimmcthylsulfaie. 
Die Waschenachbehandlungsmittel enthalten als Komponente (ii) beispielsweise 1 bis 50, vorzugsweise 2 bis 

50 20Gew.-% eines nichlionischen Tensids. Nichtionische Tenside wurden bei der Zusantmensetzung der Waschniittel als 
Komponente (i) bereits beschrieben. Die dort genannten Verbindungen konnen ebenso in Waschenachbehandlungsmit- 
teln eingeselzt werden. Die Waschenachbehandlungsmittel enthalten als Komponente (iii) 0,1 bis 2,5, vorzugsweise 0,2 
bis 2,0 Gew,-% eines polykationischen Kondensationsprodukts als farbfixierenden Zusalz. Diese Kondcnsationspro- 
dukte wurden bereits oben beschrieben.. 

55 Die Prozentangabcn in den Beispielen bedeuten Gew.-%. 

Beispiele 

Folgende kat ionise he Kondcnsationsprodukte wurden verwendet: 

Polymer 1 



60 



Polykationisches Kondcnsationsprodukt, das durch Kondensation von Piperazin mit Epichlorhydrin im Molverhaltnis 
1 : 1 und durch Quaternisierung des Reaktionsproduktes mil 1,4 Mol aquivalenten Benzylchlorid, bezogen auf Piperazin, 
65 hergesiellt wurde. Die Molmasse betrug 3500 (bestimnit durch Viskositats-Messung in l%iger waBriger Lbsung bei 
20°C). Das kationische Kondcnsationsprodukt lag in Form einer 24%igen waBrigen Lbsung vor. 
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Polymer 2 

Polykalionischcs Kondensationsprodukt, dasdurch Reaktion von Imidazol, Piperazin und Fpichlorhydrin ini Molver- 
haltnis 1:1:2 hergestellt wurde. Die waBrige Polynierlosung enihielt 50% des kationischen Kondensationsprodukts. 
das cine Mo) masse von 2200 hatte. 5 

Polymer 3 

Polykalionischcs Kondensationsproduku das durch Reaktion von rrnidazol und Hpichlorhydrin im Molverhaltnis 1 : 1 
in waBriger Losung hergestellt wurde. Die Polyrnerlosung enthielt 50% des Kondensationsprodukts. das eine Molniasse 10 
von 1400 hatte. 

Polymer 4 

Polykationisches Kondensationsproduku das durch Erhitzen von Triethanolatnin in Gegenwart von 0,5 Gew.-% hypo- 15 
phosphoriger Saure auf 230 r, C und Qualernierung mit 0,8 Moiaquivalenten Benzylchlorid hergestellt wurde. Die Mol- 
niasse bet rug 4500. 

Uni die farbablosungsvermindernde und farbubertragungsinhibierende Wirkung der oben beschriebencn kationischen 
Kondensationsprodukte zu prulen, vvurden die oben angegebenen Polymeren einem handclsublichen Waschcwcichspu- 
ler zugesetzt. Das getarbte Gewcbe wurde mil einer waBrigen Losung des Weichspiilers bei 25°C vorgespiilt. mit Lei- 20 
tungswasser nachgespult. gctrocknet und gebiigelt. AnschlieBend vvurden die so vorbehandelten gefarbten Gewebe zu- 
sanunen mil weiBen Priifgeweben mit eineni kommerziellen Waschmittel gewaschen. Die Farbstarke der weiBen Prufge- 
webe im Vergleich zur vorher gemessenen Farbstarke wurden bestinunt nach A. Kud, Seifcn, Ole, Fette, Wachse, Rand 
119, Seiten 590 bis 594 (1993). Die jeweiligen Farbstiirken der Anfarhungen des weiBen Gewebes wurden bestinunt und 
daraus die farbubertragungsinhibierende Wirkung der Polymeren 1 bis 4 bestimml. 25 

ZurPriifung des Farbverlustes des farbigen Prufgewebes wurde die Behandlung mil Weichspuler, anschlieBende Wa- 
sche und Trocknung 5nial mil demselben Farbgewehe wiederholt. Alls der Farbstarke des Farbgewebes v.or der ersten 
Wasche und der Farbstarke nach der 5. Wasche wurde der Farbverlust gemaB der Formel bestinunt. 



Farbverlust [%] = 100 ■ 



Farbstark e ( VO r der Wasche) " Farbstarke ( nac h der Wasche) 
Farbstarke ( vor der Wasche) 



Prulbedingungen: 

Apparatur: Launder-o- meter 35 
Farbgewebe: 1 ,0 g gcrarbie Baumwollgewebe, Farbungen mit Direkt Rol 212 (3% Farbstoff) und Direkt Blau 71 (0.8% 
Farbstoff) 

WeiBgewebe: 2,5 g Baumwollgewebe - 

Vorbehandlung: ^ ■ 

Weichspuler: Soft lan v (TTersteller Colgate Palmolive) 40 

Finsalzkonzentration der Polymeren im Weichspuler: 2.0% 

Hinsatznienge Weichspuler: 1,75 g/1 

Teinperatur (Spulung): 30°C 

Spuldauer: 10 min 

Wasche: ^ 45 

Waschntittcl: Ajax" v (Hersteller Colgate-Palmolive) 
Mcnge: 5,0 g/1 ' 
Flottenmenge: 250 g 
Waschtentperatur: 40°C 

Wasserhartc: 14,5°dH 50 
Ca/Mg-Verhaltnis: 4,0 : 1,0 
Waschdauer: 30 min 

Bei spiel 1 

55 

Polymer 1 wurde dem oben angegebenen Weichspuler in einer Menge von 2% zugesetzt. Die farbubertragungsinhi- 
bierende Wirkung in % von einem Gewebe, das mit Direkt Blau 71 getarbt war, betrug 99%. Der Farbverlust in % an 
dem mil Direkt Blau 71 gefarbten Gewebe betrug nach 5 Waschen mit dem oben angegebenen Waschmittel 7,2%. 

Vergleichsbeispiei 1 60 

Beispiel 1 wurde wiederholt, jedoch wurde in Abwesenheit von Polymer 1 gearbeitet. Die farbubertragungsinhibie- 
rende Wirkung betrug 0%. Der Farbverlust nach 5 Waschen fur ein mit Direkt Blau 71 gefarbtes Gewebe lag bei 20,3%. 

Beispiel 2 65 

Beispiel 1 wurde mit 2% Polymer 4 wiederholt. Die farbubertragungsinhibierende Wirkung betrug 98%, der Farbver- 
lust betrimi 8,4%. 
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'label le 1 
Versuche mil mil Dircktrot 212 

5 





Polykationisches 
Kondensationsprodukt 


Farbiibertra- 
gung s i nh ib i e rung 


Farbverlust 

[9-1 
L oj 


Beispiel 


Art 


Menge [%] 
in Softlan® 






3 


Polymer 1 


2 


100 


11,3 


4 


Polymer 2 


2 


95,1 


18,9 


5 


Polymer 3 


2 


93, 8 


15,4 


Vgl . -Bsp „ 










2 






0 


30,3 



rn don folgenden Beispielen wirddic Wirkung der Polvmeren 1 bis 4 in verschiedenen Wasehmittel/.usantmensetzun- 
gen erlautert. Hiertur wurdcn lblgende Prufbedingungen gewahlt: 

25 

Apparalur: Launder-o- meter 

I ; arbgewebe; 1,0 g gefiirbie Baumwollgewebe, Fiirbungcn mil Direki Rot 212 (Farbung mit 3% FarbstofT) und Direki 
Blau 71 (Farbung mil 0,8% FarbsiotY) 
WeilSgewehe: 2,5 g Baumwollgewcbe 

30 

Waschmiltel/.usammenselzung in % (Waschmittel A): 



C|3/C|vOxoalkoholeihoxylai mil 10 FO 6,3 

Zeolith A 55.0 

;t5 Na-Carbonal 6,0 
Na-Citrai 9,0 
Copolymerisai aus 70% Acryisaure und 30% Maleinsaure, Molmasse 70 000, Na-Salz 4,0 
Car boxy methyl cellulose 0.5 
Nalriumsulfat 5,8 

40 Wasser auMOO 



Wasehe: 

Waschmittel: Waschmittel A 
Menge: 5,0 g/1 
45 Fl o 1 1 e n me n ge : 25 0 g 

Waschtemperatur: 60°C 
Wasserharte: 14, 5 n dH 
Ca/Mg-Verhaltnis: 4,0 : 1.0 
Waschdauer: 30 min 

50 

Tabelle 2 



Beispiel 


polykationisches 
Kondensa t ionspro - 
dukt 


Menge 
[%] 


Farbiiber tragungs - 
inhibierung [%] 


Farb- 
ver- 
lust 
[%] 


6 


1 


0,5 


97 


8 


7 


1 


1,0 


99 


5 


8 


4 


1,0 


98 


7 


Vgl. -Bsp. 










3 








29 



6 



BNSDOCID: <D E 1 964326 1 A1_l_> 



DE 196 43 281 A 

Die Besiimmung der farbuberlragungsinhibierenden Wirkung orfotgtc nach ciner Wasche, die der Farbablosung nach 
.5 Wasehen jeweils anhand dor Farbsiarken des WeiBgewebes bzw. des Farbgewebes wie bci der Anwendung ini Weich- 
spiiler besehrieben. 

Die Frgebnisse mil den erfindungsgemaB zu verwendenden Polynieren 1 Lind 4 zeigen, daB die Polymeren in anionen- 
lensidfreien Waschmiiieln eine sehr gute rarbuberiragungsinhibierende Wirkung zeigen. Dariiber hinaus wird die Farb- 5 
ablosung von den gefarbien Geweben deutlich verniindert, wodurch ein Verblassen von t'arbigen Textilien bei der Wa- 
sche drastisch vennindert wird. 

Z.ur Prufung der Wirksamkeil der ertindungsgemaBen zu verwendenden kaiionischen Kondensalionsprodukre in ver- 
se hi edenen Waschmitieltbrnmlierungen wurde die t'arbubertragungsinhibierende Wirkung in verschicdenen Vollwasch- 
niitteln und Colorwaschmitteln geprutt (Tabellen 3 und 4). In den beispielhaften Fonnulierungen zeigen die polykaiioni- 10 
sehen Kondensationsprodukie deutliche Verringerung der Farbubertragung und eine Verringerung der Farbablosung 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



7 
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Tabelle 3 



5 




I 


II 


III 


IV 


V 


VI 


VII 


Polymer 1 


1,5 




1,0 


0,5 




0,6 


0,3 




Polymer 2 




1,0 














Polymer 3 










1,0 






10 


AS /MS (70000) 


7,5 


6,0 


5,0 




5,0 




4,0 




AS /MS /VAc - Terpolymer (40000) 












5,0 








15 


15 






15 




7,5 


15 


Na- Percarbonat 






18 


15 




18 






TAED 


4,0 


3,8 


5,0 


5,0 


2,9 


4,2 


2,0 




Na-Laurylsulf at 








1,0 








20 


lineares Alkylbenzolsulf onat 
Na* bax z 






0,8 












SUltatieiUcb rcLLalJvUUUi 

ethoxylat 










1 . 5 






25 


Korantin®SH 


3,1 










2,0 






Seif e 






0,4 


2,5 


1,5 




2,4 




Ci3/Ci 5 -Oxoalkohol*3 EO 




3,0 












30 


Ci3/Cis-Oxoalkohol*7 EO 


7,5 




4,7 


18,5 


8,0 


6,5 




Ci 3 /Ci5-Oxoalkohol*10 EO 




3,0 














Ci 2 /Ci4-Fettalkohol*7 EO 














10,0 




Laurylalkohol*13 EO 












5,0 




35 


Zeolit A 


25 


25 


15 




30 


15 


35 




Zeolit P 








40 










SKS-6 






14 






15 




40 


Na-Disilikat 


2,5 


3,9 




0,5 


4,5 




1,5 




Mg-Silikat 


1,0 




0,8 




1,0 


1,0 


0,6 




jNia tr luiusui rat 


9 n 


9 *\ 


1 ^ 9 


9 fi 


J- § o 


3 , 3 


J , St 


45 


in a t r l ixiuriycLr o g en c a ro ona c 






Q f) 
J , u 














12 , 0 


13 , 6 






10, 0 


8, 0 


9 . 8 




Cinlral an®MP 9 9 
OUKaxaii Hit 




0 , 4 






0 5 






50 


ruiyeuiiyieutej.epnLiiaiau/ oxy 
ethylenterephthalat 


i n 








u , o 


u , o 






Carboxymethyl cellulose 


0,6 


1,3 


0,6 


1,0 


0,6 


0,6 


0,5 




Deques t® 204 6 (Phosphonat) 








0,5 








55 


*7 ^ 4* f~*± f* S "V* £S 

6iLion6nsaure 




O , O 


D , u 






9 


J , o 




Lipase 










1, 0 








Protease 




1,0 






1,0 


0,5 


0,6 


60 


Cellulase 














0,6 


Wasser 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 



65 Abkiir/ungen: 

TA ED : Tc t raace I y 1 e i h y le n di a n i i n 

SKS-6: Sehichtsilikai-Na-Salz (Herstellcr Fa. Hoechst) 
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EC): Ethylcnoxid 

AS /MS (70 000) = Aerylsaure/Maleinsaure-Copolymer ini Gewichtsverhallnis 70 : 30 Mohnasse M w = 70 000 
AS/MS/VAC (40 000):= Acrylsa\ire/MalcinsaLire/Vinylacctal-Terpolyincrc int Molverhalmis 40 : 10 : 50 rnit Mohnasse 
M w = 40 000 

Sokalan® HP 22: handelsiibliches Pfropfpolymerisai von Vinylacetal auf Polyelhylenglykol (Soil-release Polymer) 5 
Koran tin®SH: handelsiibliches Oleoylsakosinat (Saurefonn). 

En Tabeile 4 ist die Zusammensetzung von Colorwaschmiueln angegeben, die erfindungsgemaB zu verwendende Ra- 
tio nisc he Kondensaiionsprodukte enthalien. 

Tabeile 4 io 





VII 


VIII 


IX 


X 


XI 


XII 


Polymer 1 


1,0 


1,0 


0,5 


1,0 


0,5 


0,3 


AS/MS (70000) 


6,0 


4,0 


3,5 


2,0 


2,5 


8,5 


Na - Laury 1 sul fat 






12 








sulf atiertes Fettalkoholethoxylat 








1,5 






Korantin®SH 










2,0 




Seife 


2,5 




1,0 


1,5 


1,5 




C 13 /Ci 5 -Oxoalkohol*3 EO 




10,0 






1,5 




Ci 3 /Ci 5 -Oxoalkohol*7 EO 


6,7 




16,0 


13,5 


14, 0 


7,5 


Ci 3 /Ci 5 -Oxoalkohol*10 EO 




6,3 








X 


Laurylalkohol*13 EO 








2,0 




9,0 


Zeolit A 


28 


55 


35 




37 


. 18 


Zeolit P 








36 






SKS - 6 






12 








Ma - Di s i 1 xkat 


4,5 






0,5 


4,5 




Mg- Silikat 






1,0 






1,0 


Na t r i urn s ul f a t 


24 


5, 8 


11,5 


o , U 




1U , u 


Natriumhydrogencarbonat 






6,5 


6,5 






Natriumcarbonat 


12,0 


6,0 






10,0 


9,0 


Carboxymethylcellulose 


0,6 


0,5 


0,6 


1,0 


0,6 


0,6 


Sokalan®HP 22 


1,0 










0,5 


Polyethylenterephthalat/oxy- 
ethyl enter ephthalat 






1,0 


0,5 




0,5 


Natriumcitrat 


2,0 


9,0 








2,5 


Protease 


0,5 










1,0 


Cellulase 


1,0 




1,0 




0,8 


1,0 


Wasser 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 


auf 
100 



Abkurzungen vgl . Legende zu Tabeile 3 



Patentanspriiche 60 

1. Verwendung von polykalionischen Kondensationsprodukten, die erhalilich sind durch Kondensation von 

(a) Piperazin, 1-Alkylpiperazinen mil 1 bis 25 C-Atonien in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen mil 1 
bis 25 C-Atonien in der Alkylgruppe. l,4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin, l-(2-Aminoethyl)piperazin, 
l-(2-Hydroxyalkyl)piperazinen rnit 2 bis 25 C-Aiomen in der Alkylgruppe, Imidazol, C r bis CS^-C-Alkylimi- 65 
dazolen oder Geniischen der genannten Verbindungen mil 

(b) Alkylendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder Bis-epoxiden 

iiu Molverhalmis 1 : 0,8 bis 1 : 1,1 und gegebenenfalls Qualernierung der Kondensationsprodukte mil C 4 - bis 
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C^-Alkylieriingsmitteln 

oder durch Erhiizen von Triethanolaiuin oder Triisopropanolarnin in Gegenwan saurer Kalalysatorcn und Qua- 
ternierung der Kondensationsprodukte mil C 4 - bis CN.rAlkylicrungsmiUeln als farbubertragungsinhibiercnden 
und farbablosungsvermindernden Zusatz zu Wasc limine In und Waschenachbehandlungsmittctn. 

2. Verwcndung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB man Kondensationsprodukte einsetzt, die erhalllich 
sind durch Kondensalion von 

(a) Piperazin, l-(2-Hydroxyethyf)piperazin, l-(2-Aniinoeihyl)piperazin, Imidazol, C r bis C 3 -C-Alkylimida- 
zolen oder Mischungen der genannien Verbindungen mil 

(b) 1 ,2-Dichlorethan, 1 ,2-Dichlorpropan, 1 ,3-Dichlorpropan, 1 ,4-Dichlorbutan. Epichlorhydrin, Bis-epoxibu- 
lan oder Mischungen der genannien Verbindungen 

und gegebenen falls 

(c) Quaternierung der Kondensationsprodukte mil CV bis C^-Alkylhalogcniden oder C s - bis C 2 2~Epoxiden 
oder durch Erhiizen von Triethanolaiuin oder Triisopropanolaniinniit sauren Katalysaloren und Quaternierung 
der Kondensationsprodukte rnit C 6 -C 2 2-Alkylhalogeniden oder C 8 -C 22 -Epoxiden. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB man fiir die Quaternierung der Kondensati- 
onsprodukte als Verbindungen der Gruppe (c) Benzylchlorid und/oder Styroloxid einsetzt. 

4. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kondensationsprodukte eine Molmasse 
von 500 bis 1 00 000 haben. 

5. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kondensationsprodukte eine Molmasse 
von 1 000 bis 50 000 haben. 

6. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB der Quaternierungsgrad der Anii- 
nogruppen der Kondensationsprodukte mindeslens 25% betragt. 

7. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Quaternierungsgrad der Ami- 
nog nip pen der Kondensationsprodukte mi rides tens 50% betragt. 

8. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. daB der Quaternierungsgrad der Ami- 
nogruppen der Kondensationsprodukte 70 bis 100%; betragt. 

9. Waschmittel, dadurch gekennzeichnel, daB sie 

(i) 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensids, 

(ii) 0 bis 4,0 Gew.-% eines an ionise hen Tensids und 

(iii) 0.05 bis 2,5 Gew.-% mindestens eines polykationischen Kondensationsprodukts 
enthalt, das erhalllich ist durch Kondensalion von 

(a) Piperazin, I -Alkylpiperazinen mit 1 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen mil 1 
bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Bis-(3-aminopropyl.)-piperazin, l-(2-Aminoelhyf)piperazin, 
l-(2-Hydroxyalkyl)piperazinen mit 2 bis 25 C-Atomen in der Alkyigruppe, [midazol, C r bis (.SyAlkylimida- 
zoten oder Genii sc hen der genannten Verbindungen mit 

(b) Alkyiendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder Bisepoxiden 

im Molverhlillnis 1 : 0,8 bis 1:1,1 und gegebenenfalls Quaternierung der Kondensationsprodukte mit C 4 - bis 
C^-AIkylierungsmiiteln oder durch Erhitz.cn von Triethanolaiuin oder Triisopropanolarnin in Gegenvvart sau- 
rer Kalalysatorcn und Quaternierung der Kondensationsprodukte mit C 4 - bis C^-Alkylierungsniitlcln. 

10. Waschenachhehandlungsmiilel, dadurch gekennzeichnel, daB es 
(i) 1 bis 50 Gew.-% eines Weiehspulers fiir Wasc he. 

(ii.) 1 bis 50 Gew.-% eines nichlionischen Tensids und 
(iii) 0,1 bis 2,5 Gew.-% eines polykationischen 

Kondensationsprodukts enthalt, das erhalllich ist durch Kondensalion von 

(a) Piperazin, 1-Alkylpiperazinen mil 1 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, 1 ,4-Dialkylpiperazinen mit 1 
bis 25 C-Atomen in der Alkyigruppe, 1 ,4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin. l-(2-Aminoeihyl)piperazin. 
l-(2-Hydroxyalkyl)piperazinen mit 2 bis 25 C-Atomen in der Alkylgruppe, Imidazol, C r bis Co.s-C-Alkylimi- 
dazolen oder Gemischen der genannten Verbindungen mil 

(b) Alkyiendihalogeniden, Epihalogenhydrinen und/oder Bisepoxiden 

im Molverhallnis 1 : 0,8 bis 1:1,1 und gegebenenfalls Quaternierung der Kondensationsprodukte mil C 4 - bis 
C^-Alkylierungsmitteln oder durch Erhiizen von Trieihanolamin oder Triisopropanolarnin in Gegenwart sau- 
rer Kalalysatorcn und Quaternierung der Kondensationsprodukte mil C 4 - bis Cos-Alkylierungsmitteln. 
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